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' Die f olgenden Angaben sf nd don vom Anmelder eirtgereichten U nterlagen entnommen 

<§) Verfahren zur Fertigung von Zieraufklebern 

<§) Ein Verfahren zur HersteHung von Zieraufklebern weist 
folgende Schritte auf: (i) Auftragen einer Schtcht eines 
VTrennmittels auf eineri Bogen papierartigen Materials 
zwecics Ausblldung eines Basisbogens; (Si) Aufdrucken et- 
ner Klebstoffschicht in einer vorbestimmten Gestalt auf 
den Basisbogenim Siebd ruck; (Hi) Aufdrucken einer Harz- 
schtcht auf die Klebstoffschicht auf dem Basisbpgen in 
'.' der gleichen Gestalt wie cRosa im^ 
behandefn des so erhaltenen Materials, so dass die Harz- 
schicht sich mit der Klebstoffschlcht verbtndet; (v) Auf- 
drucken mehrerer Farben im PI attend ruck, urn auf der 
Harzschicht eine Farbschicht mit dem Sollmbtiv auszubil- 
den, (vi) Aufdrucken einer Schutzschicht auf die Farb- 

erhaltenen Materials aus dem Schntt (vi), damit es einen 

" :: ^:rtI^n::^$^tlc(eti]B>. biidet.; 
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Beschreibung 
HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

Die vorUegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fer- 5 
tigen von Zieraufklebern und insbesondere ein mit hohem 
Wirkungsgrad arbeitendes Verfahren zur Herstellung von 
Zieraufklebern, mit dem man die gewunschten Motive und 
Farben in einem einzigen Schritt gleichzeitig auf das vorbe- 
reitete Material aufdrucken kann, so dass der Wirkungsgrad 10 
der Zieraufkleberfertigung erheblich verbessert und die Fer- 
tigungskrasten sig^ 

Nach herkommlichen Verfahren zur Herstellung von 
Zieraufklebern wird eine Klebstoffschicht im Siebdruck auf 
eine Trennschicht gedruckt, dann ebenfalls im Siebdruck 15 
auf die Klebstoff- eine Harzschicht gedruckt und dann das 
so erhaltene Material warmebehandelt Danach druckt man 
ein vorbestimmtes Motiv uhd die Farberi hachein 
Siebdruck auf die Harzschicht und waYmebehandeit emeut, 
um den gewunschten Zieraufkleber zu erhalten. Da das vor- 20 
bestimmte Motiv und die Farben nacheinander auf die Harz- 
schicht gedruckt werden, ist der Fertigungsprozess kompli- 
ziert Nach dem Aufdrucken einer Farbe muss luftgetrock- 
net werden, um die aufgedruckte Farbe an der offenen Luft 
zu trpckneny bevor die nachste Farbe aufgedruckt wird. Hat 25 
das Motiv bspw. funf Farben, muss funfmal luftgetrocknet 
werden. Da weiterhin die Motivfarben nicht in einem Schritt 
aufgedruckt werden, konnen Passfehler auftreten, infolge 
derer sich ein zufriedenstellender 3D-Effekt nicht erreichen 
lafiL 30 

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Die vorliegende Erfindung will ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Zieraufklebern bereitstellen, das die vorgenannten 35 
Nachteile beseitigt. Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Verfahren zur Herstellung von Zieraufklebern an- 
zugeben, das deren Kosten erheblich verringert Es ist ein 
weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur 
Herstellung von Zieraufklebern anzugeben, das sich zur Fer- 40 
tigung von Zieraufklebern mit 3D-Effekt eignet Nach dem 
erfindungsgemaBen Verfahren zur Herstellung von Zierauf- 
klebern wird (i) eine Schicht emes Irennimtteis auf einen 
Bogen eines papierartigen Materials aufgebracht, um ein 
Basisblatt auszubilden, (ii) im Siebdruck eine Klebstoff- 45 
schicht in einer vorbesnmmten Gestalt auf das Basisblatt ge- 
druckt, (Hi) im Siebdruck eine Harzschicht auf die Kleb- 
stoff schicht gedruckt, (i v) das so erhaltene Material warme- 
behandelt, um die Harz- mit der Klebstoffschicht zu verbin- 
den, (v) im Plattendruck eine Farbschicht in einer vorbe- 50 
stimmten Gestalt auf die Harzschicht gednickt, (vi) im Sieb- 
druck eine Schutzschicht auf die Farbschicht gedruckt Und 
(vii) das so erhaltene Material warmebehandelt, um den fer- 
tigen Zieraufkleber auszubilden. Da das Sollmotiv und die 
Sollfarben mittels eines Plattendruckverfahrens gleichzeitig 55 
auf die Harzschicht aufgetragen werden, erhalt man eine 
perfekte Passung der verschiedenen Farben, so dass sich der 
3D-Bildeffekt verbessem laBt. 

KURZBESCTIREIBUNGDERZH^^ 60 

Fig. 1 ist ein Blockschaltbild zur Erlauterung des erfin- 
dungsgemaBen Verfanrens zur Herstellung von Zieraufkle- 
bern. 

65 



AUSF0HRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVORZUG- 
TEN AUSFDHRUNGSFORM 

Die Fig. 1 zeigt eiii erfihdungsgeriiaBes Verfahren zur 
Herstellung yon Zieraufklebern mit den foigenden Schrit- 
ten: • 

a) Auftragen einer Schicht eines Trennmittels - bspw. 
PVA (Poly vinylacetat) - auf einen Bogen papierartigen 
Materials zwecks Ausbildung eines Basisbogens; 

b) Aufdrucken einer Klebstoffschicht in einer vorbe- 
stimmten Gestalt auf den Basisbogen im Siebdruck; 

c) Aufdrucken einer Harzschicht auf die Klebstoff- 
schicht auf dem Basisbogen in der gleicheh Gestalt wie 
diese im Siebdruck; 

d) Warmebehandeln des so erhaltenen Harz-Kleb- 
stoff-Basisbogen-Verbunds bei 170°C bis 190°C fur 
die Dauer von etwa 5 min., so dass die Harzschicht sich 
mit der Klebstoffschicht fest verbindet; ' 

e) Aufdrucken mehrerer Farben im Plattendruck, um 
eine Farbschicht mit dem Sollmotiv auf die Harz- 

'•• ' ' ; schicht aurzud^cl^n; : ' 

0 Aufdrucken einer Schutzschicht aus Poly ure than 
auf die Farbschicht fan Siebdruck; 
g) Warmebehandeln des so erhaltenen Materials aus 
dem Schritt f) bei 170°C bis 190°C fur die Dauer von 
etwa 5 min., womit der gewunschte Zieraufkleber her- 
gestellt wird. 

Der im Schritt b) verwendete Klebstoff kann aus Ol- oder 
wassrigen Klebern bestehen, die ein Acrylsaureester-Poly- 
merisat aufweisen. Vorzugsweise wird jedoch ein wassriger 
Klebstoff verwendet, eta dann Klebstoffnickstande, die nach 
dem Entfernen eines langere Zeit an der SoUstelle aufge- 
klebten Aufklebers zuruck bleiben kdnnen, sich leichter ent- 
fernen lassen, 

Nach dem vorgenannten Verfahren zur Herstellung von 
Zieraufklebern werden mehrere Farben auf das vorbereitete 
Material nach einem Plattendruckverfahren aufgetragen. 
Auf diese Weise lassen sich das vorbestimmte Motiv und die 
Farben in einem Schritt gleichzeitig auf das vorbereitete 
Material aufbringen, so dass man eine perfekte Farbpassung 
iind ranen besseren 3D^ydeffekt erhalt 

Wahrend oben nur eine bestimmte AusfQhrungsform der 
Erfindung gezeigt und beschrieben ist, ist einzusehen, dass 
sich daran verschiedene Modifikationeh und Anderuhgen 
durchfUhren lassen, ohne den Grundgedankeri und den Um- 
fang der offenbarten Erfi ndung zu veiiassen. 

Patenteiispriiche 

: ; ; ;: 1 . Verfahren zur Fertigung von Zieraufklebern mit foi- 
genden Schritten: 

(i) Auftragen einer Schicht eines Trennmittels auf 
einen Bogen papierartigen; Materials zwecks Aus- 
bildung eines Basisbogens; 

(ii) Aufdrucken einer Klebstoffschicht in einer 
vorbestimmten Gestalt auf den Basisbogen im 

■ •Siebdruck;' ' -- 

(Hi) Aufdrucken einer Harzschicht auf die Kleb- 
stoffschicht auf dem Basisbogen in der gleichen 
Gestalt wie diese im Siebdruck; 

(iv) Warmebehandeln des im Schritt (Hi) erhalte- 
nen Materials, so dass die Harzschicht sich mit der 
Klebstoffschicht verbindet; 

(v) Aufdrucken mehrerer Farben im Platten- 
druck, um auf der Harzschicht eine Farbschicht 
mit dem Sollmotiv auszubilden; 
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(vi) Aufdrucken einer Schutzschicht auf die 
Farbschicht im Siebdruekj und 

(vii) Warinebehandelii des so erhaltenen Materi- 

. : als aus dem Schritt (V^^ 

Zieraufkleber biidet. 5 
2. Verfahren zur Herstellung von Seraufklebern nach 
Anspruch!, bei dem das Trennmittel Poly vinylacetat 

1st. 

3 Verfahren zur HereteUurig von Zieraufklebern nach 
Anspruch 1, bei dem die Harzschicht Polyurethan auf- 10 

weist • • •. ■■■ - ...... 

4. Verfahren zur Herstellung von Zieraufklebern nach 
Anspruch I, bei dem das Material aus dem Schntt (m) 
int Schntt (iv) fur die Dauer Vdn etwa 5 miri bei 170°C 
bis 190°C warmebehandelt wird ; 15 

: 5/ Verfahren zur Here von Zieraufklebern nach 

Anspruch 1, bei dem die Schutzschicht Polyurethan 
- aufweisL 

Anspruch 1, bei dem das Matenal aus dem Schntt (vi) 20 
im Schntt (vii) fur die Dauer von etwa 5 min bei 170°C 
bis 190°C warmebehandelt wir<L 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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